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Da #    „ ~ mit wacbsendem # im Allgemeinen zunimmt, wird E1 ab-V o &
nebmen. Das wird durch die Erfabrung bestatigt; die Elasticitat der Substanzen nimmt mit wacbsender Temperatur ab. Die Grosse n wird als unveranderliche Zabl angeseben, es ist also auch
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Als Beispiel diene Kupfer.    Nacb Koblrauscb und Loomis ist
E = Ez (1 — 0,000 572 £ — 0,000 000 28 *2), also
7/L
= 1,0638.
Ferner haben wir nacb Fizeau
at— 0,000 04788i5 + 0,000 000 030 75 tf2, s omit
^10° \    W&)     = °j02° °49 °6
woraus sicb ergiebt
y = 0,096 28.
Berecbnet  man  jetzt   nacb   unserer Formel ^7—5   so erhalt man
jG/0
0,9700, wahrend nacb  der  Formel von  Koblrauscb  und  Loomis sein sollte •=— = 0,9707, also in sebr guter Uebereinstimmung. Mit diesem "Wertb von y erbalt man-fur Kupfer
j? + K + 0,096 28 (p — K) = — (- ^ + 0,096 i
Bei 0° ist nacb Kohlrauscb und Loomis in C.G.S.-Einbeiten E = 1190934 x 107. Ferner ist im Durcbscbnitt nacb Amagat's Untersucnungen n fast gleicb 1 anzusetzen. Nehmen wir die Temperatur 0°, so wird biernacb
jp + K + 0,096 28 (jp — K) = 1302 x  10».
Furjp setzen wir Atmospbarendruck 1013217, so ergiebt sicb schon obne Weiteres, dass K von der Ordnung 106 X 1 Atmospbare, also wie es sein soil, sehr gross ist, etwa
K = 1,4  X  106 Atmospbaren.er spannenden Kraften unterworfen ist, wie krystallinisch betrachten, denn unter den Krystallen giebt es einige, welche sich bei Temperatur-erhobung nach eiuigen Richtungen ausdehnen, nach anderen dagegen zusammenziehen. Ueberhaupt passen alle vorstebenden Betrachtungen nur auf isotrope feste Korper, nicht auf Krystalle. Fiir letztere Zu-standsgleichungen aufzustellen , ist im gegenwartigen Stande der Wissenschaft nicht moglich.
